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(5) Procada da stockaga de produrts susceptibles d'etre deteriores par la rayonnement ultraviolet 

@ Precede da stockaga de produrts susceptible* d'etre 
detarioraa par la ravonnement ultraviolet. 

La procada consiste a emballer lea produrts sous una 
housse fabriquee a partir d'une poryolefine a lequelle est 
tncorpore de roxyda da zinc en quanthe telle que le produh 
A^pourcentege en poids d'oxyde de zinc dans la poryoiafina 
per I'epatsseur de la housse cTambaMaga sott compris antra 
0,2 at 0,9 centierne de millimetre. 

Application a la conservation des proprietes des pro- 
duits stockes dans des lieux soumis au rayonnement solaire. 
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La pr§sente invention se rappotrte a un procfidg de stockage 
de produits susceptlbles d'etre dgt&riarfis par le rayonnonent ultra- 
violet. 

On salt que de trSs nombreux produits tant synthStiques 
(itati&res plastiques) que naturels (papier, carton, laine, eau, etc.-) 
voient certaines de leurs propriStSs dSgradfies aprSs une langue 
exposition aux agents atmospb§riques et notarrnient a la ccirposante 
ultra-violette du rayonnanent sol .aire. Ce ph§noriSne est trfes rfpandu 
du fait du stockage de ces produits dans des Lieux sounds aux agents 
atnosphSriques, dit stockage ext£rieur. II a pcur consequence la 
dgvalorisation des produits ainsi stockSs, pcuvant aller jusqu'3 la 
perte de leur valeur catraerciale lorsque la dur€e de stockage est 
particuli&rement langue. Les proprietes dfigradfes par l'expositian 
au rayonnensnt ultraviolet variant selon les produits. Pour un produit 
naturel teint (papier r carton, laine) , on observe une degradation de 
la couleur. Pour une roatiSre plastique, on observe une alteration 
de plusieurs p r op rietes j^ysioo-chiiniques et 1' apparition d'odeurs 
d§sagr§ables. Lorsque la itatiSre plastique se pr§sente sous forme de 
granules, l 1 alteration de ses p rop r ietes est la cause de difficult^ 
pour transferrer ladite roatiSre plastique en objets finis tels que 
films, 'tayaux, profiles, etc. 

Pour resoudre le probl&ne de l 1 exposition au j^ayonnenent 
ultraviolet de produits susceptibles d'etre deteriores par ledit 
rayonnement, il a ete propose d'emballer lesdits produits sous des. 
films ou des bousses fabriquees a partir d'une polyoiefine a laquelle 
est incorpore soit du noir de carbone soit de I'oxyde de titane. On 
connait aussi le brevet allemand 1.494.993 decrivant une inati£re plas- 
tique pour la fabrication de recipients d'huile miner ale, telle que 
la transnission lumineuse a travers une ccuche de 0,5 mm d ! §paisseur 



0006049 

ne depasse pas 0,2 % pour les longueurs d'onde inferieures a 400 mu 
(dcmaine ultraviolet) et 15 % pour les longueurs d'onde du donaine 
visible, cette matiere plastique pouvant comporter de l'oxyde de zinc. 
Ces differentes solutions ne font que retarder 1' alteration des 
proprietes des produits ainsi 'enfcalles et presentent 1* inconvenient 
que les films ou les housses d'mballages sont colorSs en nolr ou en 
blanc et ne permettent pas d' observer le produit oontenu dans l'eribal- 



D' autre part, 1' incorporation d'oxyde de zinc dans des films 
ou des housses constitutes de polyolefines pour en ameliorer la 
durabilite vis-a-vis des agents atmospherigues est connue. Cependant 
1' incorporation d'oxyde de zinc realisee en vue de stabiliser les films 
et housses vis-a-vis du rayonnanent ultraviolet exige une quantite 
Jmpcrtante d'oxyde de zinc en fonction de l'epaisseur de la housse. 

Le but de la presents invention est done de proposer un 
precede de stockage de produits susceptibles d'etre deteriores par le 
rayonnanent ultraviolet, tel que les proprietes desalts produits soient 
conservees constantes autant que possible et tel que les produits 
restent visibles de l'exterieur. 

L' invention consiste a emballer les produits dont on veut 
conserver les proprietes constantes pendant la duree du stockage sous 
une housse fabriquee a partir d'une polyolef ine a laquelle est incor- 
porg de l'oxyde de zinc en quantite telle que le produit du pourcen- 
tage en poids d'oxyde de zinc dans la polyolef ine par l'epaisseur 
de la housse d'emballage soit conpris entre 0,2 et 0,9 centiecne de 
millimetre. 

Par produits au sens de la presente invention on entend 
d'une part des produits naturels tels que eau, carton, papier, laine, 
etc. , d' autre part des produits synthetiques tels que par exemple 
les matieres plastiques suivantes : polyethylene, polypropylene, 
polybutene-1, polychlorure de vinyle, polyacetals, polycarbonates, 
polystyrene, polyesters, polymethylmethacrylate , polytetrafluorethy- 
lene, polybutadiene, polyisoprene, polynorbornene, etc. et les melanges 
de ces matieres plastiques entr'elles. Par polyolef ine au sens de la 
presente invention on entend le polyethylene, le polypropylene, le 
polybutene-1, les copolymsres des cholerines entre elles, les copoly- 
meres §thyl§ne-ac€tate de vinyle et §thylene-anhydride maleique et 
les melanges de ces polyolefines entr'elles. 
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On ne sartlra pas du cadre de la presente invention en 
incarporant, outre l'oxyde de zinc dans la quantity prevue, d'autres 
composes chiraiques a la polyolef ine a partlr de laquelle est f ahriquee 
la housse d'enballage. Ces carposes chimiques pourront Stre soit des 
5 absorbeurs oonnus de raycnnement ultraviolet tels que les benzcphe- 
nones substitues, des phenylbenzotriazoles substitues ou des amines 
a enpechernent sterique, soit des extincteurs tels que des complexes 
de nickel. Ces carposes pourront Stre egalenent des antioxidants 
connus tels que des phenols a anpechement sterique, des rrercaptans ou 
i !10 des phosphites. 

Pour des raians de ccnncdite on peut entailer, sous les 
housses du precede selon 1' invention, non pas directanent les produits 
i eux-mlmes mais des sacs les contenant. 

; ' Le precede selon 1' invention presente de rxxnhreux avantages : 

'15 - dans la Unite des quantites d'oxyde de zinc precisees ci-dessus, 
les produits emballes sous la housse sont facilement visibles de 
l'exterieur, ce qui n'etait pas le cas des housses dans lesquelles 
est incorpare du noir de carbone ou de l'oxyde de titane, 
- les proprietes des produits emballes sous la housse sent oonservees 
constantes pendant une lcngue duree. 
j | - 1' apparition des mauvaises odeurs life a la degradation des produits 
j j ■■ est supprirnee. 

j ! ; Les examples suivants ont pour objet d'illustrer les avanta- 

i - - ges de 1* invention sans en limiter la portee. 
! 1 25 EXEMPLES 1 et 2 

| j ; On considere des granules de polyethylene ayant, au ncroent 

j;; de leur fabrication, une masse volumique p (mesuree a 23 °C sur des 
j echantillons recuits pendant une heure a 150 °C et refroidis a raison 
j : de 50°C/heure) egale a 0,9220 g/cm3 et un indice de fluidite IF 
'30 (mesure selon la norme ASM -D 1238-73) egal a 0,25 g/10 mn. 

Ces granules sont emballes sous une housse d'epaisseur 
! 150 microns. la housse de l'exemple l (conparatif) a ete f ahriquee 

a partir des m&nes granules que ceux qu'elle emballe et sans incorporer 
d'additif . La housse de l'exemple 2 a ete f ahriquee a partir d'un 
35 melange du mane polyethylene et de 2 % en poids d'oxyde de zinc de 

granulomere itoyenne egale a 0,1 micron d'epaisseur d'oxyde de zinc- 
dans la housse est done de 0,3 centierae de nullimetre) . 
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; j Les deux housses rerrplies de granules sont stockees cSte 3 

j | o&te dans un lieu soumis aux agents atmosph&riques , notairtnent le 

; j rayonneoent sola ire . On prSlSve p£riodiquement dans chaque housse des 

j j granules dont on mesure, selon les m§thodes exposees ci-dessus , Vinr 

1 15 dice de fluidity et la masse volumique, Les r§sultats de ces mesures 

| sont cansignSs dans le Tableau I. 

i 

TABLEAU I 



DurSe de stockage 


EXEMPLE 1 


EXEMPLE 


2 


(mois) 


P 


IF 


P 


IF 


2 


0,9220 


0,03 


0,9220 




0,25 


4 


0,9228 


0 


0,9220 




0,25 


6 


0,9240 


0 


0,9220 




0,25 


10 


0,9250 


0 


0,9220 




0,24 


18 


0,9275 


0 


0,9220 




0,24 



EXEMPLSS 3 et 4 

15 On cansidSre les io&nes granules de poly§thylSne qu'aux 

exerrples 1 et 2. Ces granules sont d'abord places dans des sachets 
I fabriques a partir du mane polygthylgne que les granules qu'ils 
! contiennent et sans incorporer d'additif . Ces sachets sont onballgs 
| sous une housse d'§paisseur 150 microns, 

20 La housse de l 1 example 3 (catparatif) a ete fabriquee, selon 

, ' une technique anterieurement connue, S partir d f un melange du mSne 
. polyethylene et de 1 % en poids d'oxyde de titane ; cette housse est 

de couleur blanche et ne permet pas de voir les sachets contenns a 
! 1'intSrieur. 

i 

25 La housse de l'exenple 4 a §te fabriquee a partir d'un m§lan- 

ge daroeme polyethylene et de 2,5 % en poids d'oxyie de zinc de granu- 
lcm&fcrie mqyenne §gale S 0,1 micron (l'epaisseur d'axyde de zinc" dans 
la housse est done de 0,375 centifee de milljmStre) . 

Les deux housses reraplies de granules sont stockees c6te a 

30 cote dans un lieu sounds aux agents atmospheriques, notamment le 

rayonnonent solaire. On preleve pSriodiquartent dans chaque housse des 
granules dont on mesure I'indice de fluidite selon la norme ASTM-D 
1238-73. Les rSsultats de ces mesures sont consignSs dans le Tableau II. 
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TABLEAU II 



Duree de stockage 
Cnois) 


EXEMPLE 3 
IF 


EXEMPLE 4 
IF 


2 


0,21 


0,25 


4 


0,19 


0,25 


8 


0,16 


0,25 



EXEMPLE 5 

On fabrique vine hcusse d'epaisseur 200 microns pour emballa- 
ge de granules a partir d'un melange du polyethylene decrit a l'exenr 
ple 1 et de 1 % en poids d'oxyde de zinc de granulcmStrie irpyenne 
egale a 0,1 micron. L"epaisseur d'oxyde de zinc" dans la housse est 
done de 0,2 centieme de millimetre. An moyen d'un spectrophotemetre 
equips d'une sphere d' integration, on mesure la transmission du melan- 
ge dans la game de longueurs d'onde entre 260 et 360 nm. La valeur 
trouvge pour cette transmission est de 4 %. 

EXEMPLES 6 et 7 

On fabrique des housses d'epaisseur 150 microns pour eaibal- 
lage de granules a partir de melanges de polyethylene et d'oxyde de 
zinc. Le polyethylene et l'cxyde de zinc sont les mgmes que ceux 
utilises aux exatples precedents. Les quantites d'oxyde de zinc dans 
le polyethylene sont respectivement de 2 % en poids pour l'exemple 6 
et de 4 % en poids pour l'exetple 7 ce qui correspond a des epaisseurs 
d'oxyde de zinc dans la hcusse de 0,3 et 0,6 centieme de millimetre. 
A l'oeil nu, les deux housses laissent bien voir les granules ou 
sachets de granules qu'elles servent a emballer. Dans le but de 
quantifier cette observation, on mesure la transmission des melanges 
dans le danaine visible aux longueurs d'onde 450 et 700 nm, en utili- . 
sant pour ceia un spectrophotemetre equips d'une sphere d' integration. 
Les resultats de ces mesures sont consignes dans le tableau HI. 

TABLEAU III 





EXEMPLE 


% transmission 
(450 nm) 


% transmission 
(700 nm) 


30 


6 


63 


77 


1 

; 
• 


7 


53 


70 



i 
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EXEMPLES 8 (canparatlf ) et 9 

On consid&re d'une part la housse de l'exenple 1 et d' autre 
part une housse de mecne Spaisseur (150 microns) f abriqu§e i partir 
d'un roglange du mane polySthylSne et de 3 % en poids d'axyde de zinc 
de granulanStrie npyenne Sgale 3. 0,1 micron {1 ' "Spaisseur d'axyde 
de 2inc n dans la hcusse est done de 0,45 centi&ne de millimStre) . 

Les deux housses sont anplqySes pour erriballer des Schantil- 
Ions de carton bleu et sont placSes cSte 3 c5te dans un lieu sounds 
aux agents atmosphiriques , notanment le rayonnsnent sola ire* On pre- 
lSve dans chaque housse § diffSrentes Spoques du stockage, un £chantil- 
Ion de carton dont on mesure la reflectance avec filtre bleu a I'aide 
d'un appareil "colarmaster" de la societe Manufactures Engineering & 
Equipment Corp. (Etats-Unis) , ladite r§f lectance Stant expriinSe en 
pourcentage. L'exsrple 8/ carrespandant S I'enploi de la housse de 
l'exeraple 1, est camparatif tandis que I'exaiple 9 est conforms a 
l 1 invention. Les r§sultats des mesures sont oonsignes dans le tableau 
IV. 

TAELESD IV 



DurSe de stockage 
(nois) 


EXEMPLE 8 


EXEMPLE 9 


0 


60,0 


60,0 


2 


55,8 


60,0 


10 


54,8 


60,0 



REVENDICATIONS 



1. Precede de stockage de produits susceptihles d'etre dStSrio- 
rSs par le rayonnanent ultraviolet , consistant a entailer lesdits 
produits sous une housse fabriquSe a partir d'une polyolgfine, carac- 
tgris§ en ce que de l'axyde de zinc est incarparS 3 ladite polyolgfine 
en quantity telle que le produit du pourcentage en poids d'axyde de 
zinc dans la polyolgfine par l'gpaisseur de la housse d'ernballage soit 
coipris entre 0,2 et 0,9 centiSrne de ndllimStre. 

2. Procgde selon la revendication 1, caract§ris£ en ce que la 
polyolgfine est choisie parmi le polyethylene, le polypropylene, le 
polybutdne-1 les copolymSres -des ct-olgfines entr'elles, les copoly- 
m&res gthyl&ne-acetate de vinyle et gthyiene-anhydride maleique et 
leurs melanges. 

3. Precede selon l'une des revendications 1 et 2, caract§ris6 
en ce que la matidre constituant les produits sounds au stockage est 
choisie parmi le polyethylene, le polypropylene, le polybutene-1 , le 
polychlorure de vinyle, les polyacgtals, les polycarbonates, le 
polystyrene, les polyesters, le polymgthyL^thacrylate, le polyt§tra- 
fluorogthyiene, le polybutadiene, le polyisoprSne, le polyixarfaorndne 
et leurs melanges. 

4. Procgdg selon I'une des revendications U 3 ; caract§ris£ 
en ce que, outre l'axyde de zinc, est incorpore & la polyolgfine au 
moins un absorbeur de rayonnement ultraviolet. 

5. Proceie selon la revendication 4, caract§ris§ en ce que ledit 
absorbeur de rayonnsnant ultraviolet est choisi pami les benzophgnones 
substitutes, les phSnylbenzotriazoles substitugs et les amines & empe- 
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* 

s PrccHS selon 1'un. des revenSications 1 & 5, caracterisS 

m ce ^, outre l>o*. a. — . est ^rpore a U - 

f" ~ t^ln U 6 . career en « ^ 

a ^ Ksaant est ctoisl Pa-i les & * star*** , Us 

nercaptans et les phosphites. c^acterisS 
a KocSne selon Vme des revocations 1 et 2, caracterise 

en ce cjie la itiatASre constituent les pcodults souruis au stodcage est 
cholsle paml U papier, le carton, la laine et 1'eau. 
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Abstract 



1 . A polyolefin film containing zinc oxide, characterized in that in order to render the said film transparent, 
zinc oxide is incorporated into the said polyolefin in an amount such that the product of the percentage by 
weight of the zinc oxide times the thickness of the film in millimeters is between 0.2 and 0.9. 
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